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LYS VAN ILLUSTRASIES | 


TEKSFIGUUR 
BLADS 
Histogramivair perséentasies alineriiet 6 service teenie etna cies ot ays oe eaten eens 6 
VOUBLAAIE 


1, Voorkomste van ilmeniethoudende sand langs die Weskus, Distrik Vanrhynsdorp. 


2. Sketskaart van voorkomste C en E. 
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ILMENIETHOUDENDE SAND LANGS. DIE 
WESKUS IN DIE DISTRIK VANRHYNSDORP 


SAMEVATTENDE OORSIG 


Die grootste afsettings van ilmeniethoudende strand- en duinsand wat op die weskus 
fan die Unie bekend is, kom in die Distrik Vanrhynsdorp voor, tussen Strandfontein en 
lie mond van die Soutrivier. Die afsettings is onderbroke, en in die ses vernaamstes word 
n reserwe van 351,000 ton ilmeniet tot op dieptes van 4 tot 6 voet beraam. 


‘Die oorwegende swaar minerale in die sand is ilmeniet en granaat. Die gemiddelde 
Imenietinhoud van 66 monsters van die sand is 20-5 persent, en in 80 persent van die 
nonsters wissel die ilmeniet van 5 tot 35 persent. Die gemiddelde waardes van sekere 
adikale in ’n aantal monsters van die ilmeniet is as volg:— 


41-6 persent TiO,, 34-1 persent FeO, 19-7 persent Fe,O.,, 0:9 persent V.O; 
en 0-0 persent Cr,O3. 


_  Volgens die beskikbare literatuur is die kwaliteit van die ilmeniet onbevredigend om 
itaandioksied (vir gebruik in die verfnywerheid) daaruit te vervaardig, en gevolglik is dit 
wyfelagtig of ’n afset vir die materiaal tans gevind sal kan word. 


I.—INLEIDING 
A. GEBRUIKE EN VOORKOMSWYSE VAN TITAANMINERALE 


-  Titaan word veral gebruik in die vorm van die dioksied (TiO,), wat vir 
lie vervaardiging van pigment, en as ’n beskermingslaag op sweisstawe 
sebruik word. Allooie en karbied van titaan, sowel as die metaal self, 
word gedurende die laaste dekade in toenemende mate in die metallurgiese 
aywerheid gebruik. 


Hoewel titaan ’n hoofmetaal in baie minerale is, is slegs ilmeniet, 
arisoniet, en rutiel belangrik as ertse daarvan. Die formules van die minerale 
yerskyn in tabel 1. 


TABEL 1.—ERTSMINERALE VAN TITAAN 


x 


: sae 
: Mineraal Formule TiO, 
Diisried tgs ett ney on ase egen Maret (Fe, Mg, Mn) O.TiO,.... | 52-66* 
Mrisoniet........0+2++ees EAS, choc viele he. Os lise na cenee 60-02 
Rutiel Siieaat sierra wre PIO eee eee 100-00 


j * Verwys na FeO.TiO,. In die geval van MgO.TiO, is die persentasie TiO, groter. 


Arisoniet kan alleen deur ’n skeikundige ontleding, of in gepoleerde 
tukke onder die ertsmikroskoop van ilmeniet onderskei word. Gevolglik 
yord dié minerale dikwels verwar: in die handel word die naam arisoniet 
nie erken nie, en die mineraal word as ,, ilmeniet ” verkoop (° p. 1043). ° 


>- 


Gedurende 1953 was die produksie van ilmeniet (en titaanslak) in die} 
Vrye Lande 986,000 metrieke ton, en van rutiel 46,300 metrieke ton (4p. 913). 


Ilmeniet en rutiel word gewin uit ertsafsettings van stollingsoorsprong, | 
en ook uit konsentrasies in strandsand. Die vernaamste strandsand waatuit} 
ilmeniet en/of rutiel tans verkry word, is in Travancore (Indié), Australié, 
Florida, en Brasilié. In die Unie word ilmeniethoudende strandsand plek-} 
plek op die ooskus gevind vanaf St. Luciabaai tot Morganbaai en ook op die} 
weskus waar konsentrasies gedurende 1954 ontdek is toe monsters van die; 
sand vir prospekteerders ondersoek is. 


B. ONDERSOEK VAN AFSETTINGS LANGS DIE WESKUS 


Gedurende 1955 is ’n sektor van die weskus, waarop (sover bekend) die: 
grootste afsettings voorkom, deur die Geologiese Opname ondersoek. 
Hierdie kusgebied is in die Distrik Vanrhynsdorp en word saam met die 
ligging van die afsettings op voublad 1 getoon. 


Die veldwerk is deur D. K. Toerien uitgevoer, die laboratoriumwerk is 
gedoen deur D. K. Toerien en D. Groeneveld, en die bulletin is saamgestel 
deur C. B. Coetzee. 


C. KOMMUNIKASIES 


Die spoorlyn Kaapstad-Bitterfontein is min of meer ewewydig met, en 
12 tot 20 myl vanaf die kus. Die afstand per spoor vanaf die spoorweghalte 
Koekenaap tot Kaapstad is 242 myl. 


Die geproklameerde paaie uit die omgewing van die afsettings na die 
spoorweghaltes noord van die Olifantsrivier is sanderig en ongeskik vir swaar 
voertuie; vanaf die suidekant van die Olifantsriviermond na die spoorweg- 
stasie Lutzville bestaan ’n goeie sekondére pad, 15 myl lank. 


II.—FISIOGRAFIE 


A. VARSWATERVOORRADE 


Die ondersoekte gebied vorm deel van die dorre weskusstreek wat 
aaneenlopend is met die Namibwoestyn in Suidwes-Afrika. Tenspyte van 
die lae reénval (n gemiddelde van 97-4 mm. of 3-84 duim oor ’n tydperk van 
12 jaar op Koekenaap) word ’n redelike digte bedekking van bossies op die 
sanderige grond deur die kondensering van seemis in stand gehou. Die 
Soutrivier in die noorde van die gebied is gewoonlik droog; die Olifantsrivier 
in die suide lewer water vir groot besproeiingswerke in die omgewing van 
Koekenaap en Vredendal. Klein hoeveelhede souterige water kan waar- 
skynlik uit boorgate verkry word. 


B. MORFOLOGIE VAN DIE KUSSTREEK 


Ten gevolge van differensiéle verwering vorm die sedimente en meta- 
morfe gesteentes suid van Klipvley Karoo Kop ’n meer onegalige kuslyn as 
die gneis in die noorde van die gebied. Sandstrande met ’n breedte van 20 
tot 50 jaarts word gevorm waar die sagter gesteentes (soos skis en filliet) 
relatief dieper landwaarts teruggesny is; landwaarts word die strande deur 
kranse of steil walle begrens. : 
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Die oppervlakte van die land styg betreklik vinnig oor ’n afstand van 2 
tot 5 myl vanaf die kus na ’n vlak sowat 400 voet in hoogte: dié vlak is 
vermoedelik van Tersiére ouderdom. 


Verhewe marineterrasse word op die volgende hoogtes bo seespieél 
aangetref: ongeveer 100 voet, 40 tot 60 voet, 20 tot 30 voet, en 10 tot 14 voet. 
Die twee boonste terrasse is ooglopend suid van Klipvley Karoo Kop, en die 
terras op 20 tot 30 voet is goed ontwikkel noord van Geelwal Karoo. Die 
terras op 10 tot 14 voet vorm onderbroke strokies noord van die Olifants- 
fiviermond. °n Daling van die kus kan onder andere afgelei word uit die 
teenwoordigheid van die soutpanne in die mond van die Soutrivier en die 
getylagune in dié van die Olifantsrivier. 


III.—GEOLOGIE 


A. VASTE GESTEENTES 


__ Die vaste gesteentes vorm ’n onderbroke gordel langs die see, maar op 
die sanderige kusvlakte, wes van die spoorweg, is daar min dagsome. 


Vanaf Strandfontein tot omtrent by die suidelike grens van Klipvley 
Karoo Kop word sterk geplooide sedimente van die Formasie Malmesbury 
aangetref: dié sedimente bestaan uit kalksteen en marmer, filliet, skis, 
kwartsskis, gneisagtige skis, kwartsiet en konglomeraat, en het ’n algemene 
noordwes-—suidoosstrekking en ’n helling van 25 tot 80 grade na die suidweste. 
Noord van die genoemde grens word sterk gegranitiseerde en gemeta- 
morfoseerde sedimente, ligrooi gneis, en migmatiet gevind, sowel as kalksteen 
=n marmer; die algemene strekking is weereens noordwes-suidoos, en die 
helling 25-30 grade na die suidweste. Jansen (°) is van mening dat hierdie 
sesteentes ook met die Formasie Malmesbury gekorreleer moet word. 
Vanaf Strandfontein suidwaarts word die Formasie Malmesbury deur sand-. 
steen en konglomeraat van die Serie Tafelberg bedek. 


Die vaste gesteentes word deur ’n groep dun basiese gange (doleriet, 
amprofier, kamptoniet, monsjikiet, en gabbro) op die noordelike gedeeltes 
yan Geelwal Karoo en Graauw Duinen gesny. Die mees prominente intru- 
ies is die twee dolerietgange net noord van die ou polisiepos op Geelwal 
Karoo. Dié gange is vertikaal, strek oos—wes, en is ’n paar voet dik. 


B. EPIKLASTIESE AFSETTINGS 


Littorale afsettings saamgestel uit sand, rolstene, keie en rolblokke van 
n verskeidenheid van gesteentes is op die verskillende marineterrasse deur 
srospekteerwerk blootgelé. Die littorale afsettings bevat volgens Haughton 
8 pp. 30-31) seeskulpe van dieselfde soort as die diamanthoudende terras- 
ruis by Alexanderbaai. Die hoogtes van die afsettings is vergelykbaar: 
lie hoogste marineterras wat op Graauw Duinen en Klipvley Karoo Kop 
yekend is, het ’n hoogte van ongeveer 100 voet bo seespieél, in vergelyking met 
n hoogte van 110 tot 130 voet naby Alexanderbaai. Die littorale afsettings: 
yvord deur ou landsand, kalkreet, en waaisand bedek. 


 Verspreide silkreetdagsome kom sowat 3 myl suid van die ou polisiepos 
p Geelwal Karoo op ’n hoogte van nagenoeg 50 voet bo seespieél voor. 
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Diamante word van tyd tot tyd uit die afsettings op die terras op 40 tot | 

60 voet gewin en kom vok voor in die sand en gruis wat tans op die kus | 
afgeset word. Sover bekend wissel die diamante gewoonlik van ’n tiende | 
tot ’n vyftiende van ’n karaat in gewig. 


IV.—ILEMENIETHOUDENDE SAND 


A. VERSPREIDING EN VOORKOMSWYSE 


Buitekant die ondersoekte gebied, vanaf Lambertsbaai tot by Port | 
Nolloth, is geen omvangryke konsentrasies van die sand tydens "n verkennings- 
oOpname opgemerk nie, en tussen Port Nolloth en Alexanderbaai is daar slegs | 
plek-plek onbelangrike klein voorkomste aan die oppervlak. Vanaf |} 
Alexanderbaai tot by die Holgatrivier (’n afstand van 30 myl) is konsentrasies |} 
van ilmeniethoudende sand gevind in ’n groot aantal van die boorgate aan die |} 
voet van kransies wat die marineterrasse aan die landwaartse kant skraag. 
Dergelike bedekte dagsome mag algemeen elders langs die weskus wees. 


In die ondersoekte gebied word konsentrasies van ilmeniet en ander swaar | 
minerale in twee tipes afsetting gevind, nl. in strandsand en duinsand. 


Die strandsand kom voor in oop baaie wat deur walle of kranse aan die 
landwaartse kant begrens word. Die grootste afsetting van hierdie klas 
(voorkoms E) het ’n lengte van sowat 5 myl. Die sandstrande bestaan 
gewoonlik uit twee dele: ’n ouer strand aan die landwaartse kant, en ’n 
huidige strand aan die seekant. Die ouer strand is 6 tot 1i jaarts breed, en 
1 tot 2 voet hoér as die huidige strand, wat ’n breedte van 20 tot 30 jaarts het. | 
Die ouer strand word deur stormbranders afgebou. 


Die strandsand is fyn- tot middelkorrelrig, ongekonsolideer, en is op die | 
meeste plekke gelaag. Die lae verskil van 0:5 tot 12 duim in dikte, en bevat | 
ilmeniet, granaat, en liggekleurde minerale in verskillende verhoudings. 


Ilmeniethoudende duine is plek-plek van die sandstrande deur winde uit | 
die suidweste opgewaai. Groot ilmeniethoudende duine, wat ’n hoogte van | 
50 voet en ’n breedte van 800 jaarts bereik, word oor ’n afstand van 4-2 myl 
suid van die Soutriviermond aangetref. Elders in die gebied is daar slegs | 
’n paar relatief klein, ilmeniethoudende duine. Die sand is ongekonsolideer, | 
en die persentasie ilmeniet daarin is gewoonlik minder as in die strandsand. 


B. METODE VAN MONSTERNEMING 


Spesiale uitrusting om gate tot op die vloer van die ilmeniethoudende 
sand te grawe was nie beskikbaar nie, gevolglik moes gate van 5 voet by 5 
voet met ’n graaf gemaak word en kon groefmonsters slegs tot op geringe 
diepte geneem word. 


In die strandsand is daar gewoonlik elke 200 tot 400 jaarts twee gate in’n 
lyn loodreg op die kus gegrawe: een op die ouer strand, en die ander op die 
huidige strand. Vanweé instorting en toevloeiing kon slegs tot op ’n diepte | 
van 5 tot 7 voet monsters geneem word. In elke gat is van een tot drie 
monsters geneem oor ’n monsterdikte van 1 tot 4 voet, na gelang van die | 
konsentrasie van ilmeniet in verskillende seksies van die wande. 
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In die duine is ’n aantal monsters op verskillende plekke geneem, en die 
materiaal is daarna proporsioneel afgewerk tot een of twee saamgestelde 
Monsters met ’n gewig van 7 pond elk. Vanweé die los, droé sand, kon 
beswaarlik tot dieper as 4 voet monsters geneem word. 


C. MINERALOGIESE SAMESTELLING 


Die gewigspersentasies van die minerale in 5 monsters (vgl. tabel 2) is 
bepaal deur skeiding met *n handmagneet, die Isodinamiese Skeier van 
Frantz, swaar vloeistowwe, en oplossing in suur. 


TABEL 2.—GEWIGSPERSENTASIES VAN DIE MINERALE 


Monster T 14 T 44 T 66 T 67 T 68 
BE MCNICE sit Ac Ocak Ween tala: 30S -4'24 10 7 | a 
MAC NEtICeeeret Listen raie Sack oe 1 1 wes * * 
CTE GE Gear era Sitar dp fear ae eee 31 | 53 22 16 e 
BALOKSCCOnteatae tart aaccicreioale «lanes 11 6 14 21 1 
USES ELS eb cs rar SORES SOC ea Ee 14 6 48 50 93 
POIGO OU rt rd ae secs ands ates 10 8 3 2 “ 
ATPL C Ls ects ee Nee Nepeaiers Reis, Biguane Has 2 1 3 1 ’ 
RO DONAA eerste ness a salt wae sis 1 ss 2 2 5 


* Dui aan dat minder as 1 persent van die mineraal teenwoordig is. 


T 14, T 44. Strandsand, Geelwal Karoo. 
T 66. Duinsand, Graauw Duinen. 

T 67. Duinsand, suid van Soutrivier. 

T 68. Wit strandsand, Soutriviermond. 


: Volgens die ontledings en die kleur van die sand is daar gewoonlik meer 
_ granaat as enige van die ander swaar minerale aanwesig. 


Die benaderde verhouding van 3 : 1, wat in vier van die monsters tussen 
ilmeniet en sirkoon bestaan, is opvallend. 


D. FIsIESE ONTLEDING. 


In die berekening van die reserwes is gebruik gemaak van die verhouding 

G/V (massa-digtheid), en die persentasie ilmeniet in die sand, waar G staan 

vir die gewig van ’n hoeveelheid droé sand (geweeg tot ’n akkuraatheid van 

0-002 gram) en V vir die volume daarvan in kubieke sentimeters. Dit volg 

dat een kubieke jaart sand G/V x 0-8414 ton weeg, en dat daar gemiddeld 
- 13-99 kubieke voet sand per ton (2,000 Ib.) is. 


Die gewigspersentasie van ilmeniet is vasgestel deur dié mineraal met 
‘die Isodinamiese Skeier van Frantz uit alikwotte te trek. Die persentasies 
‘word tot op die naaste heelgetalle in die tabelle of in die teks aangegee, maar 
is ietwat hoog omdat ’n bietjie granaat saam met die ilmenietfraksie uitskei. 


y 
q 
a 
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Die groepering van die gewigspersentasies tussen 10 en 15 persent | 
ilmeniet is opvallend (vgl. figuur). 


Qomerk ings: ; 
(). Dre histogram 1s op de woorces ron 
66 monsters gebaseer 
(2) Ove syfers in ote sirkels toon ole. 
rsentasie ron oe monsters in 
rerskilende maorgegroepe. 


Remorks: 

) The histogrom is based on the volves 
of 66 somples. 

(2) The figures in the circles show the 
percentage of the samples in olfferent 
volve- groups. 


Aontol_ bepolings_van_iimeniet. 
Number_of _thmenite determinations, 
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10 6 20 25 35 40 co 50 
Persentasie_timeniet Pereentoge_ilmenite. 


Histogram van persentasies Umeryet. 
t+ustogrom of imenite_percentoges_ 


Vier-vyfdes van die monsters het ’n ilmenietinhoud tussen 5 en 35 persent. 
Die gemiddelde ilmenietinhoud van 66 monsters (met inagneming van die 
monsterdikte) is 20-5 persent. 


E. BESKRYWING VAN VOORKOMSTE EN BERAMING VAN RESERWES. 


Om die beraming van die reserwes te vergemaklik word die voorkomste 
A, B, C, D, E, F en G apart behandel. Die voorkomste word op voublad 1 | 
aangetoon; twee daarvan, C en E, is in nader besonderhede op voublad 2 
geskets. 


Die reserwes, aangegee in tonne van 2,000 pond, is bereken tot op die | 
dieptes waarop die monsters geneem is. Hierdie dieptes word gespesifiseer 
vir die verskillende voorkomste. Die totale reserwe sal groter as die beraming | 
wees, omdat die vloer van die ilmeniethoudende sand in feitlik geeneen van 
die prospekteergate bereik is nie. 


Die volgende aanname word gemaak in die beraming van die reserwes: 
wanneer daar twee prospekteergate in dieselfde tipe afsetting is, dan is die 
monster(s) uit die een gat verteenwoordigend van die sand oor die helfte van 
die afstand na die ander gat. 

1. VOORKOMS A 


Die afsetting bestaan uit ’n reeks ilmeniethoudende duine wat oor 4:2 
myl langs die kus strek. Oor die noordelike 3 myl is die duine ongeveer 
50 jaarts breed en 10 voet hoog. Oor die suidelike 1-2 myl is die breedte 
200 tot 600 jaarts en die hoogte 20 tot 50 voet. 


*n Saamgestelde monster, T 67, het ’n G/V-verhouding van 1-861, en | 
bevat 8 persent ilmeniet. Die reserwes, bereken tot op ’n diepte van 4 voet. 
is 44,000 ton in die noordelike sektor, en 141,000 ton in die suidelike sektor, _ 
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2. VOORKOMS B 
Die afsetting bestaan uit strandsand en duine. 


_Die strandsand is feitlik wit aan die oppervlak, ongeveer ’n myl lank, en 

35 jaarts breed. ’n Noemenswaardige hoeveelheid ilmeniet is gevind in 

slegs een van die gate wat op hierdie strand gegrawe is. Dié monster, T 33, 

Is geneem op ’n diepte van 2 voet tot 5-5 voet; die G/V-verhouding daarvan 

is 2-243 en die ilmenietinhoud 12 persent. Weens die veranderlike sydelingse 
_verspreiding van die ilmeniet, is die tonnemaat nie bereken nie. 


Grys duine 1-25 myl lank en ongeveer 30 jaarts breed, grens aan, en is 
sowat 8 voet hoér as die strand. °n Verteenwoordigende monster, T 66, 
het ’n G/V-verhouding van 2-035 en bevat 10 persent ilmeniet. Die reserwe, 
bereken tot op ’n diepte van 4 voet, is 15,000 ton. 


3. VOORKOMS C 
Die afsetting bestaan uit strandsand en duine (vgl. voublad 2). 


Die afsetting is 910 jaarts lank en is geleé in ’n vlak baai wat aan die 
noorde- en suidekant deur rotse begrens word. Die sandstrand bestaan uit 
’n ouer strand en ’n huidige strand. Die ouer strand is 7 jaarts breed en 1 
tot 2 voet hoér as die huidige strand, wat ’n gemiddelde breedte van 25 
jaarts het. Die duine grens aan die strand; hulle is 10 jaarts breed en 6 tot 8 

- voet hoér as die strand. 


Die reserwe bereken tot op die dieptes wat in tabelle 3, 4 en 5 gespesifi- 
seer word, is 11,500 ton ilmeniet. 


Verspreide klein voorkomste van ilmeniethoudende sand word gevind in 

‘die duine wat aan hierdie voorkoms grens. ’n Verteenwoordigende monster, 

T 28, het ’n G/V-verhouding van 2-124 en bevat 11 persent ilmeniet. Die 
reserwe van dié erts is nie bereken nie. 


4. VOORKOMS D 


Die afsetting bestaan uit strandsand wat ’n veld 450 voet lank en 60 
voet breed dek. Oor die boonste 4 voet is die sand los; dieper af is dit 
gedeeltelik met kalk gesementeer en bevat rolstene en seeskulpe. ’n Ver- 

-teenwoordigende monster, T 27, het ’n G/V-verhouding van 2-350 en bevat 
18 persent ilmeniet. 


Die reserwe, bereken tot op ’n diepte van 4 voet, is 1,500 ton ilmeniet. 


TABEL 3.—RESERWE IN DIE OUER STRAND BY VOORKOMS C 


: Grootte van sektor waarvan 
monster verteenwoordigend is _Tonne 
ilmeniet 


G/V Persentasie 
Breedte | Diepte ilmeniet | (9 000 Ib.) 


Monster 


: Lengte 
(vt.) (vt.) (vt.) 
ee ere 810 21 0-5 2-139 13 736 
i a 915 21 0-2°5 | 2-282 30 1,024 
get the 915 M1a<| 2-5-4095 | 2-228 24 640 
uae a ss ie. 1,065 21 0-4 2-224 19 996 


Totaal... que che 


H4444444544444444 44554554545 
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TABEL 4.—-RESERWE IN DIE HumniGE STRAND BY VoorRKoms C 


Giootts van sektor maaan i 
monster verteenwoordigend is Persentasiel ..opne 
Monster : G/V. WGnaniet ilmeniet | 
Lengte | Breedte | Diepte (2,000 Ib.) 
(vt.) (vt.) (vt.) 
of at) ae ee Crest: 915 75 1°5-4-5 2-358 23 3,478 
Ele Osta war test eta 1,065 AS 4-5-5-5 2-687 12 802 
Totaal... 4,280 __| 
TABEL 5.—RESERWE IN DIE DUINE BY VOORKOMS C 
Grootte van sektor ve 
monster verteenwoordigend is .,| _ Lonne 
Monster : G/V. Hitisieness ilmeniet 
j Lengte | Breedte | Diepte (2,000 Ib.) 
(vt.) (vt.) (vt.) 
We lira crac sine 1,065 30 0-5 2-112 13 1,365 
EGY DR aes eae ee - 1,000 30 0-5 2-065 12 1,254 
<i] RAL Aina erence 915 30 0-5 2-041 14 1,222 
Totaal... 3,842 
TABEL 6.—RESERWE IN DIE QUER STRAND BY VOORKOMS E 
Grootte van sektor waarvan 
monster verteenwoordigend is ; Tonne 
Monster | G/V. Petes ilmeniet 
Lengte | Breedte | Diepte (2,000 1b.) 
(vt.) (vt.) (vt.) | 
iL ecco see aoe Gee 1,200 20 0-4 2-268 16 1,085 
OF, oP ba ae ET eee 1,200 20 4-7 2-236 8 401 
SE SS eae 900 20 0-4: 2-195 8 443 
Sys Se ep tees xP 900 20 4-5-6 2-683 32 722 
eee Te eee: 480 20 0-2-5 2-355 20 332 
DS poe Sea 480 20 2-5-6 2-110 3 66 
Sees ees 720 20 0-3 23153 12 348 
Li Vis ee Biencaae eee 720 20 3-6 2-244 19 574 
Oats acer Ae 1,290 20 0-3-5 2-166 12 731 
AA wero tir eae 1,290 20 3°5-6°5 2-682 28 1,810 
Sebastian eer 1,440 20 0-3 2-365 20 i273 
Date Seon 1,440 20 3-6:5 2:077 6 391 
Wiens we Sate tae 1,335 20 0-2 2-420 30 1,208 
| Peer eee 1,335 20 2-6 2-333 18 1,398 
AT rics tapas aan 1,461 20 0-3-5 2-284 24 1,746 
ASRS oo se Seales 1,461 20 3-5-7 2230 14 997 
Thats eee: 1,500 20 0-3 2:408 30 2,025 
1S sea ates sats ,500 20 3-6:5 2-300 15 1,128 
LSet cea aan 1,950 20 0-5-5 2-433 29 4,715 
Shean 1,770 20 0-2 Dao) 25 1,177 
SAR er eons 1,770 20 2-4:5 2-690 42 3,115 
OA | Setanta oF 1155 20 0-5 2-581 39 3,621 
PL eee eee 1,050 20 0-2-5 2:401 30 1,178 
DT cracls fe ao hens 1,050 20 2-5-6 2°625 42 2,524 
Dae yok spac clr 1,365 20 0-6 2-523 36 4,632 
Totaal... 37,640 


9 


TABEL 7,—RESERWE IN DIE HUIDIGE STRAND BY VOORKOMS E 


Grootte van sektor waarvan 
monster verteenwoordigend is ; 
Monster G/V. Persentasie airecndee 
Lengte | Breedte | Diepte ilmeniet (2,000 Ib.) 
(vt.) (vt.) (vt.) ; 

BS siete tes oa cide 1,200 78 0-1 2:°125 3 186 
WcOser Nace 870 78 0-2 2:107 7 623 
ES SS ae ee 870 78 2-6 2-402 13 2,639: 
{C3 BAe Sanat r ee Seat ae 935 78 0-2 2:129 13 1,257 
WN AD EVE ico, iavid 935 78 2-5 2-452 22 3,677 
PM sys Saale Seen an 1,290 78 0-2-5 | 2-059 5 807 
NAGS 1,290 78 Dee ae 5O 16 3,243. 
Beds eee 1,440 78 4-5 2:474 11 952 
USB atte OE 1,335 78 1-5-5:5 | 2-302 9 2,688 
EROS era cae 1,461 78 0-3-5 1-789 1 pers 
SO eis tance 1,461 78 3:5-5:5 | 2-255 i 2,720: 
PLULGE SO es 1,500 78 0-3-5 | 2-367 14 4,225 
Be recive a steck Sacre 1,500 78 3-5-5:5 | 2-420 41 7,234 
“1 RO ees eee eee 1,950 a5 0-3 2° Ald. 33 11,170 
Od UR es Seri re eee 1,950 75 3-5 2-041 6 1,116 
ASS eeceacroraeas 1,770 60 0-5 2-182 16 5,773 
Seal, a cas fe fac 1,155 60 0-5:5 | 2-485 30 8,850 
bebsaedion 45 eens 1,050 60 0-5:5 | 2-529 33 9,012. 
BUDA tie eee yt 1,365 60 0-4°5° |= 2-457 35 9,874 
‘hisiagl Baan exe ar 420 60 0-1:5 | 2-006 4 94. 
OD ome: 420 60 1:5-4-5 | 27435 17 975 
BERS) ec taviaes ake hee weesiire 600 60 0-4 2-528 38 4,309 
TEC ae 795 39 0-4 2-607 53 5,337 
Be DORE &, 5 os aise las 39 22-54) 2572 45 3,701 
2G i ree 1,155 39 2°5-S°5 | 2:771 59 6,885 


Totaal... 97,569 


‘ 5. VOORKOMS E 


Die afsetting bestaan uit strandsand wat oor ’n afstand van sowat 5 myl 
_afgeset is, d.w.s. vanaf die verlate polisiepos op Geelwal Karoo tot kortby 
Toren (vgl. voublad 2). 

In die noorde en suide word die afsetting deur die Formasie Malmesbury 
_begrens, en plek-plek word die kontinuiteit daarvan deur dagsome van 
_kalksteen en marmer, asook blokke silkreet onderbreek. Die sandstrand 
word aan die landwaartse kant deur verweerde filliet en kwartsskis begrens. 
wat kranse met ’n hoogte van 12 tot 40 voet vorm. 
: Die reserwe, bereken tot op die dieptes wat in tabelle 6 en 7 gespesifiseer 
word, is 135,200 ton ilmeniet. 
6. VOORKOMS F 

A Ilmeniethoudende duine kom voor aan die suidelike kant van die sandwal 
wat die mond van die Olifantsrivier versper, en verdwyn onder wit sand na 
ie noorde en suide. Die ilmeniethoudende duine is sigbaar oor ’n afstand 
an 200 jaarts; hulle het ’n gemiddelde breedte van 70 jaarts en is sowat 10 
oet hoér as die vloer van die getylagune. °n Verteenwoordigende monster, 
T 34, het ’n G/V-verhouding van 1-691 en bevat 9 persent ilmeniet. 


j Die reserwe, bereken tot op ’n diepte van 5 voet, is 3,000 ton ilmeniet. 


7. VOORKOMS G 
Vanaf Strandfontein tot die sandwal by die mond van die Olifantsrivier 
s ’n sandstrand wat deur kranse, op plekke 40 voet hoog, aan die land- 
waartse kant begrens word. 


Mate 
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Oor die suidelike twee myl van hierdie sandstrand is die huidige strand} 
plek-plek rotsagtig, en die ouer strand is van rolstene gebou. Die noordelike'}} 
sektor van die huidige strand is ilmeniethoudend oor ’n afstand van 800} 
jaarts en die sand bevat baie rolstene onderkant ’n diepte van een voet.| 
’n Verteenwoordigende monster, T 36, het ’n G/V-verhouding van 1-971 en} 
bevat 12 persent ilmeniet. Kort strokies ilmeniethoudende duine, wat sowat} 
10 voet hoog is en ’n breedte van 20 voet bereik, is op enkele plekke bo-op jj 
die ouer strand teen die kranse gewaai. Vanweé die veranderlike verspreiding |} 
kon geen tonnemaat bereken word nie. 

Net noord van die sektor wat in die vorige paragraaf beskryf is, word 
ilmeniethoudende strandsand in twee vlak baaie (met lengtes van 500 jaarts 
en 800 jaarts) gevind. Die ilmenietinhoud varieer baie oor kort afstande, en 
benede ’n diepte van 3 tot 4 voet word baie rolstene gevind. °n Groefmonster, 
T 35, geneem oor ’n dikte van 4 voet, het ’n G/V-verhouding van 1-992 en 
bevat 10 persent ilmeniet. 


Die ilmeniethoudende strandsand word gedurende hooggety oorstroom. 


F. OPSOMMING VAN RESERWES | 


’n Opsomming van die ilmenietreserwes tussen Strandfontein en die 
Soutriviermond word in tabel 8 aangegee. Die reserwe is slegs bereken tot |} 
op die gespesifiseerde dieptes en vir afsettings waaroor voldoende inligting |} 


beskikbaar was. 
TABEL 8.—OPSOMMING VAN RESERWES. 


: Tonne 
Voorkoms. Tipe van afsetting. et ilmeniet |} 
: (2,000 Ib.) “I 
NO re arate IDENT eb Skea pe CEPER TSS Ree. hr rtec eRe 4 185,000 
Bas. Duumnevenstrandsanthe =. <2 on cote ene 4 15,000 
Cee oe Strandsand-en -duines. suds Sh Seimin ees oe ee 5 11,500 
Dek asks as: SiPandsandcr. actrocisiec Peo eras pec satc Pole he 4 1,500 
| ad poe ae Strandsand itr. -. oa: we earls Aes Me orci e eee ie 6 135,200 
Bier ntreiie iss DOMINO ea. to lo Ree a toes Co Phar ene 5 3,000 
Gee oa red Strdndsand? ‘en diine*s 05 nis on abe. bie eascne — — 
Totaal... 351,200 


* Reserwe hiervoor nie bereken nie. 


G. SAMESTELLING VAN DIE ILMENIET 


1. SPEKTROGRAFIESE ONTLEDING 


Spektrografiese ontledings van die ilmenietfraksies van vyf monsters | 
(T 21, T 34, T 36, T 66, T 67) is uitgevoer om ondergeskikte bestanddele en | 
spoorelemente te bepaal. 


In die geval van die ondergeskikte bestanddele was die spektra an 
identies, en die hoeveelhede is by benadering as volg:— 4 7, fou 


NieOR ee 0-5 persent SiO 0-4 

5 persent 
AiO4. 000)! 0-3 persent MnO...... 0-3 
VO, Teenwoordig. eee 


Die spoorelemente: nikkel, kobalt, en chroom is in al die monsters | 
waargeneem, maar die hoeveelhede waarin hulle voorkom, is op minder as | 
0-01 persent geskat. i 
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2. MINERALOGIESE SAMESTELLING 


X-straalpatrone toon dat die bogenoemde fraksies uit ilmeniet en hematiet 
bestaan. _ Die skerpheid van die ilmenietpieke suggereer ’n eenvormige 
samestelling vir die mineraal. 


Behalwe in die geval van T 21 is die hoeveelheid hematiet uiters gering. 
*n Gepoleerde stuk van die korrels toon dat ongeveer 10 persent hematiet in 
die ilmenietfraksie van T 21 voorkom; die hematiet vorm lamellére en 
onreélmatige vergroeiings, sowel as afgesonderde korrels in die ilmeniet. 


3. SKEIKUNDIGE ONTLEDINGS 


’n Volledige skeikundige ontleding van materiaal saamgestel uit die 
ilmenietfraksie van vier monsters word in tabel 9 aangegee. Gedeeltelike 
ontledings van die ilmenietfraksies van ses ander monsters verskyn in tabel 10. 
Vergelykende ontledings van konsentrate uit titaanafsettings elders in die 
wéreld word in tabel 11 aangegee (° pp. 1066-1067). 


TABEL 9.—VOLLEDIGE ONTLEDING VAN ILMENIETFRAKSIE VAN Monsters T 34, 
T 36, T 66 EN T 67. 


Persent. 

AM Oise oe So Ach. HO RECESS eden 8S ee a 46-00 
COP reecarttaicya cis: a. crstata ptiteaaicce oa Gan eae ue thons tausa on octhehc Te 33-87 
Fe,O; nis e)'o) sie (els) lallel{o\ ese] 6/0616 16 6. 6\fe, @9\"s_0.vo) ecje -0:ie-'6)/0 feliele) w. ey ruan sreenarie Aslisiie'a10).8."6) ,10.re 13 z 82 
SEO) etapa rea ore tor ats.c Soe eR act ces hd MA NEP ERE RIE LGAs cg 3 0-60 
COL RS SETS ie vaeirns Mice eg Ok nk 62 ae 2-43 
(WM TES ONS 5 i cg oS Star eae eae RUSE EE bol a ra gn aa 0-76 
IY TOY Oo sched o «St Aa SOREN Oo an RRO HET pct TIPE cue era 9 ae ee ar 0-85 
V,0 Ce ee ee ee ee ey 1 = 82 
INTO) oo be ROS ODE O18 6 CeO Oe Cie ey oR an ea 0-06 
(CO Oa oc her erE Sb peso Gas ber a cxpioiee om ohare aie Oca ene eee ae 0-00 
Cr,O; elle" wig ter e)[4) on e)e ele \@h0)(6 oe" 6<ehw! @ilelieirelte 0/6) (ai, jwiteVeJelie)e) sueuerebiatar die feces inl enw @ 16,6 0) bs 00 
sO) Ge matg ee eee che, oh cts RS ISR, bane clic ole ROR ASE Wena ray cps,ciee oseanes Mlessvs hers 0: By 
JIC AG ae cer emiOS Grol BS © Be lo Ne aod DEC e Eee. 100-59 


* Verwys na totale water. 
Ontleder: C. E. G. Schutte, Afdeling Skeikundige Diens, Pretoria. 


Ilmeniet is hoofsaaklik ’n oksied van yster, magnesium, mangaan en 
titaan, (Fe, Mg, Mn)O.TiO,. Wanneer Mg en Mn afwesig is, bevat die 
ilmeniet 52-66 persent TiO, en 47-34 persent FeO. Slegs beperkte hoeveel- 
hede Fe,O; kan by gewone temperature tot die samestelling van ilmeniet 
toetree, en meer as ongeveer 6 persent in gewig is waarskynlik toe te skryf aan 
vermengde hematiet of magnetiet (!2p. 536). 


TABEL 10.—GEDEELTELIKE ONTLEDINGS VAN ILMENIETFRAKSIES. 


Samestelling, persent. 
Monster. 

TiO, FeO Fe,O3 V.O; 

SE Dieta AI cg hs Riana as tiga he 41-44 35-13 18-66 1-00 
TE TAPAS R ee age aE Ak ae ma UP 40-48 35°55 20-23 0:74 
Bhan 6 PR ate cihe as Mea aes eles 41-60 34-41 19-39 0-51 
"Bing 5 se Dh AA Mae ORE RS At Ate on RCA 42-24 37°71 14-99 0:71 
BOBS seed cade Poi Septniragare td the sada see 28 41-60 35-77 18-64 0:77 
POS Rea eee ek ee nee 38-00 26:22 32°33 n.b.n.7 


* Monster met ongeveer 10 persent hematiet. 
Nie bi 1 nie. . ; : 
Deion cat T 11, T 17, T 22, T 25, T 57: A. J. Rossouw, Afdeling Skeikundige 


“Di Pretoria. : : ‘ : 
Er Oiieaer van T 21: C.E. G. Schutte, Afdeling Skeikundige Diens, Pretoria. 


aN 
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TABEL 11.—VERGELYKENDE ONTLEDINGS VAN KONSENTRATE UIT TITAANAFSETTINGS. 


Samestelling, persent 
Minerale en lokaliteite 
TiO, FeO Fe,0; | Cr,O3 VO; 
Ilmeniet uit strand- en spoelerts- 
afsettings 

Australigé— 

Cudgen, New South Wales......... Si? 22, 15-9 2-50 0:21 
Maleia— 

Residu’s uit tinspoelertsafsettings. .. 53-4 32-6 8-2 0-01 0-04 

Arisoniet uit strandafsettings 

Travancore— 

Gennddelde .; Quilom”’ 245 vacesie ee 60-4 9-55 | 24-6 0-17 0-36 
Brasilié— 

Gemiddelde van ses strande®........ 56°57 5-59 | 31:96 | 0-045 | 0-293. 
Florida— Z 

Jacksonville, gemiddelde skeepsvrag.. 60-3 S59 ni26°3— |b ne n.b.n. 

Mengsels van arisoniet en ilmeniet 
uit strandafsettings 

Travancore— 

Spl Sees eto cet Bere Pic ceciin cree 54-1 25:3 15-9 0-09 0-23 
Brasilié— 

Ponta da-Rritaysstocces as eet os 53-20 | 23:70] 19-10 | 0-06 0:22 
Ceylon— 

Pullmodaivts etree a cere eae ee 54-8 18-7 23°8 0-16 0-50: 

Ilmeniet uit erisafsettings van 
stollingsoorsprong 

Noorweé— 

9,000 ton skeepslading............. 44-0 35-4 11-0 0-01 0-30: 
Kanada— 

St. Urbain, Coulomb, 500 ton skeeps- 

FACINS fea.c. cans hese sie ee 38-8 28-7 19-0 0-11 0-38 
SOtOLO Saal gestels wet ss acle. cans 42-1 31-5 20:8 0-09 0-38 
Ilmeniet uit strand- en duinafsettings 

Suid-A frika— 
Ooskuss meababaes... .. ssi. ose: 50-6 38-2 9-2 0:2 0-12 
Weskus, Vanrhynsdorp............. 41-6¢ | 34-1¢ | 19-7¢ | 0-04 0-92¢ 


@ Guaratiba, Sai, Carapebus, Guarapary, Ponta da Fruta, Praia Moses. 
6 Slegs een ontleding beskikbaar. 

¢ Gemiddelde van sewe ontledings. 

@ Waarde in materiaal saamgestel uit vier monsters. 

& Gemiddelde van ses ontledings. 

* Nie bepaal nie. 


Die hoofbestanddele van die ilmeniet uit Vanrhynsdorp is TiO,, FeO, | 
en Fe,O3. Wanneer die TiO, in die ontledings met FeO en Fe,O; verbind | 
word om ilmeniet en arisoniet te vorm, bly daar ’n res van Fe,O,: vir die 
saamgestelde monster (vgl. tabel 9) is die res 4 persent, vir T 11 (vgl. tabel 10) | 
is dit 13 persent, en vir T 21 (vgl. tabel 10) is dit 23 persent. Die geanali- | 
seerde ilmenietfraksies bevat dus ’n aansienlike hoeveelheid hematiet (Fe,O3). 


In vergelyking met ander strandsand is die TiO, laag, terwyl totale Fe 
en V,O; hoogis. ’n Groter ooreenkoms bestaan egter tussen die Vanrhyns- 
dorpse ilmeniet en ilmenietkonsentrate van ertsafsettings van stollings- 
oorsprong in Noorweé en Kanada, behalwe wat die V,O; betref (vgl. tabel 11). 
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H. OorSPRONG VAN DIE ILMENIET 


_ Meeste van die ilmeniet is waarskynlik afkomstig van gesteentes in die 
inneland; dit is hoofsaaklik deur die Soutrivier na die see vervoer en daarna 
eur langslandige strome suidwaarts versprei. Die swaar minerale is deur 


randerwerking in oop baaie gekonsentreer, vanwaar dit plek-plek in duine 
pgewaai is. 


In die sand kom baie meer ilmeniet as magnetiet voor; in’n paar monsters 
an basiese gange naby die Soutrivier is daar meer magnetiet as ilmeniet. 
ie granaat is van gneis in die afwateringsgebied van die Soutrivier af komstig. 


I. EKONOMIESE POTENSIAAL VAN DIE ILMENIET 
1. VERVOER, ELEKTRIESE KRAG, EN VARSWATER 


Die ligging van die afsettings is ongunstig, naamlik 15 myl van ’n spoor- 
eg, en 250 myl per spoor van ’n hawe. Daar is geen kragtoevoer of 
Oorsiening van varswater in die nabyheid van die voorkomste nie. 


2. TONNEMAAT 


' Die reserwe van ilmeniet, bereken tot op dieptes van 4 tot 6 voet, is 
51,200 ton. Dit word in ’n halfdosyn afsettings gevind, waarvan die twee 
srnaamstes 19 myl van mekaar is. 


Selfs al sou die tonnemaat verskeie keer soveel wees, sou dit klein wees in 
srgelyking met dié van afsettings wat elders ontgin word. ’n Afsetting van 
meniet en hematiet naby die Allardmeer, Quebec, bevat 200,000,000 ton 
taanerts met 37 persent TiO, (° p. 625). Die reserwe in die strandsand van 
ravancore word op minstens 200,000,000 ton ilmeniet en 14,500,000 ton 
itiel beraam; hierdie sand bevat gemiddeld 55 persent ilmeniet, met ’n 
taaninhoud van 54 tot 60 persent TiO, ¢ pp. 13-14). 


Net noord van die spoorwegstasie Umgababa, Natal, is daar volgens 
rankel (*) meer as 2,000,000 ton ilmeniet bewys in duinsand wat ’n opper- 
lakte van 800 akker beslaan. Dié sand bevat gemiddeld 9 persent ilmeniet, 
et 50 persent TiO en die afsetting is 10 myl van Umbogintwini, waar ’n 
ibriek vir die vervaardiging van TiO, opgerig sal word (? p. 10). 


3. BRUIKBAARHEID VAN DIE ILMENIET 


Harrison (’ p. 21) spesifiseer die toelaatbare en die verkieslike skeikundige 
mestelling van ilmeniet wat geskik is vir die vervaardiging van TiOg. 
fierdie grense word in tabel 12 aangegee. 


- TABEL 12.—SKEIKUNDIGE SPESIFIKASIES VIR ILMENIET. 


‘- 2 

: eer Verkieslik Toelaatbaar 
. Radikaal (persent) | (persent) 
eee 20 fended jor pape Be 44, minimum | 40-60 

Daa ee tii 8 ee Reine A eaieiccae%e joi oie bce _—_ so" 10-35 

OF sen beg ro COD Tae Ura UO oer obn oO Geee iS) maksimum oe 
mo! !.:. Sasa at J dbs. eWeae |. 0-5) maksimum 4 ‘maksimum 
BD zstghye oid + < shernieie Saw HSH He + Clan dG + we 0-1 maksimum 0-3 maksimum 
0 Bae ee a ae ae 0:05 maksimum 0-3 maksimum 
oo siemens i ae Re a Soctiaes “le -- 0-5 maksimum 
(UE i Se ee = 


9071-2 
Gq s ef = 
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Die gemiddelde inhoud V,O, in ses ontledings van Vanrhynsdorp i 
ilmeniet is 0-9 persent, d.w.s. heelwat meer as die toelaatbare maksimun}y 
Die gemiddelde inhoud TiO, en die gemiddelde inhoud FeO is nouliks iy 
ooreenstemming met die spesifikasies, terwyl indiwiduele bepalings va 
hierdie radikale soms buite die toelaatbare grense val. 


Johnstone (#9 p. 559) skryf as volg in verband met bestanddele wall 
ilmeniet kan besoedel:— | 


,, Chromium and manganese, particularly the first-named, affect} 
the colour of the finished pigment, and special steps have to be taken 1 
manufacture when the ilmenite carries more than 0-05 percent Cr,O 
or 0-5 percent MnO. Even with such additional treatment, it is difficul 
to obtain a good white pigment from mineral carrying more than 0°} 
percent Cr,O3, but Malayan ilmenite carrying nearly 4 percent MnO ij} 
being used successfully. 


Vanadium compounds are rather less objectionable, and if th 
amount does not exceed 0-5 per cent V,0; it can usually be remove 
during the normal process of manufacture of the pigment.”’ 


Indien daar nie van hierdie spesifikasies afgewyk mag word nie, en diff 
inhoud van die ilmeniet nie wesenlik deur ertsbereiding (skeiding) verbetey 
kan word nie, dan is dit twyfelagtig of die Vanrhynsdorpse ilmeniet bruikbaa} 
is. 

Sover vastestel kan word, word net een tipe ilmeniet gebruik in ‘s 
fabriek wat TiO, daaruit vervaardig. Die plaaslike ilmeniet verskil van dif 
ilmeniet in ander strandsand (vgl. tabel 11) en gevolglik is dit twyfelagtig o 
dit mededingend kan wees. 


4. ANDER FAKTORE 


_ Ander faktore wat in verband staan met die moontlike ontginning vaal 
die sand is die volgende :— 


(a) Die sand is fyn- tot middelkorrelrig; daar sal geen vergruisings} 
koste wees nie. 


(6) Die wetlike aspekte van die oordrag van mineraalregte en dié 
toewysing van diamante wat in die sand teenwoordig mag wees 


(c) ’n Proefinstallasie sal nodig wees om skeidingstegnieke te toets ex 
om grootmonsters te verkry;-die graad van die ilmeniet wat it 
grootskaalse skeiding verwag kan word, moet op grootmonster} 
bepaal word. Konsentrasie van die ilmeniet kan waarskynlil 
deur die volgende prosesse teweeggebring word: gradering: 
gravitasie en magnetiese en elektrostatiese skeiding. 


(d) Die strandsand word met hoogwater oorstroom; ’n herwinnings 
installasie sou op ’n hoogte van 12 tot 40 voet bokant die sand 
strand gebou moet word. © % 


(e) Die simpatieke verhouding tussen ilmeniet en sirkoon (3 : 1) wa 
in enkele monsters bepdal is, mag algemeen wees; in daardix 
geval kan sirkoon *n neweproduk wees. Die granaatkristalle is te 
klein om van ekonomiese waarde te wees (" p. 31). : 
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5. MARKPRYSE VAN ILMENIET EN SIRKOON 


Markpryse vir ilmeniet en sirkoon is gedurende Februarie 1957 as volg 
gekwoteer :— 


Ilmeniet.—Minimum 55 persent TiO,. £12. 0s. Od. tot £12. 15s. Od. 
per ton (2,000 Ib.), k.a.v. V.K.  Prys nominaal (3), 


Ilmeniet.—59-5 persent TiO,. $26-25 teen $30-00 per bruto ton, 
v.a.b., V.S.A. Atlantiese seekus (14). 


Sirkoon.—Minimum 65 persent ZrO,. $64 teen $68 per ton 
(2,240 1b.) k.a.v., V.S.A., Atlantiese seekus (14). 
£1 = $2-77 (30 April 1957). 
Die gemiddelde persentasie TiO, in 7 monsters van Vanrhynsdorpse 
ilmeniet is 42 persent. Indien die ilmeniet nie besoedel is nie, sou die moont- 
like markwaarde minder as twee-derdes van die prys wees as dié wat byvoor- 
beeld gekwoteer word vir ilmeniet met ongeveer 60 persent TiO,. 


6. GEVOLGTREKKINGS 


- _ Volgens die beskikbare literatuur is die kwaliteit van die ilmeniet in die 
ondersoekte gebied onbevredigend vir die vervaardiging van titaandioksied 
wat in die pigmentnywerheid gebruik kan word.’ 


___ Dit kon nie vasgestel word of die ilmeniet ekonomies bemark kan word 
as ’n laegraadse erts (7 p. 910) vir gebruik in die produksie van titaanslak nie. 


___ Vanweé die geografiese ligging en die onderbroke verspreiding van die 
afsettings sou ontginningskoste betreklik hoog wees. 

Indien die ilmeniet vir die winning van sowel titaan as vanadium gebruik 
kan word, is dit moontlik dat die materiaal ’n spesiale markwaarde mag hé. 
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ILMENITE-BEARING SAND ALONG THE WEST) 
COAST IN THE VANRHYNSDORP DISTRICT } 


by C. B. Coetzee | 


ABSTRACT 


The largest known deposits of ilmenite in coastal sand on the west coas} 
of the Union occur in the Vanrhynsdorp District, between Strandfontein anq 
the mouth of the Sout River. The most important of these are on the fam] 
Rietfontein Extension, Graauw Duinen, and Geelwal Karoo. On the firs: 
two farms the ilmenite occurs in a recent dune which skirts the coast for 4-4} 
miles, whereas on Geelwal Karoo it is found in sand of the present-da 
beach, which is narrow and about 5 miles long. These deposits are 19 mile} 
apart. 

The sand is unconsolidated and fine to medium-grained. The averag¢ 
percentages by weight of the minerals in four samples of typical material 
are as follows :— 


ilmenite... 23. 18 per cent Patnetevwisis: 30 per cent 
ZNCOMTa Sis 6 per cent QUATLZ ts 18% 30 per cent 
rUtHOUry. eae: 1 per cent pyroxene....’. °' 13" per cent 
magnetite. . 2." T per cent carbonate.... 1 per cent 


was 20-5 per cent by weight, and in 80 per cent of the samples the ilmenit¢ 
content varied from 5 to 35 per cent. 

The average of several chemical analyses of the ilmenite, which wat} 
separated from the samples with a Frantz Isodynamic Separator, is listed 
below. 


f 
| 
I 
} 
| 
| 
| 


IOS eed, 0 cee oe ee eae 41-6 per cent ° 
CO ate Oates i | ee aks aeons Rae 34-1 per cent ° 
LTO Ramee ae NAM a Obie gM cre ete een ie Be 19-7 _per-cent-° 
EA, © SR RIERA oe SI oS SS ee 10 0-0 per cent @ 
Wise ert 8 ma tate se a Mey ee 0-9 per cent ® 


° Average of seven analyses. 
“ Value in sample composed of four different fractions. 
© Average of six analyses. 


The titanium content of the ilmenite is comparatively low. The 
vanadium present may render the ilmenite unsuitable for the manufacture o 
titanium oxide for use in the pigment industry (2° p. 559). 


A reserve of 351,000 tons of ilmenite is estimated (down to depths of 
4 to 6 feet) in the six most important deposits on this sector of the coast! 
On Rietfontein Extension and Graauw Duinen the reserve is assessed at 
185,000 tons, and on Geelwal Karoo at 135,000 tons. The total reserve 
would be more because the floor of the ilmenite-bearing sand was seldo 
reached in the sample-pits. 


The quality of the ilmenite, and the remoteness of the deposits would 
render exploitation under present conditions unprofitable. It is possible tha ' 
the ilmenite may have a special market-value if it could be utilised as an ore 
of both titanium and vanadium. 
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